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ANATOMIA DA MADEIRA DE CAMPOMANESIA RHOMBEA O. BERG 

(MYRTACEAE)* 

SIDINEI RODRIGUES DOS SANTOS^ JOSE NEWTON CARDOSO MARCHIORP 
RESUMO 

No presente estudo sao descritos, ilustrados e discutidos os caracteres anatómicos do lenho de Campomanesia 
rhombea O. Berg, com base em materiał procedente do Rio Grandę do Sul, Dos caracteres anatómicos 
observados, salientam-se para a identificaęao da especie: raios heterogeneos relativamente largos (1^ celulas), 
com margens unisseriadas geralmente mais curtas do que o corpo central; parenąuima axial difuso-em- 
agregados, tendente a escalariforme; series parenquimaticas com 2-A celulas de altura; vasos com frequencia 
de 17/mm^ e diametro medio de 70 pm. 

Palavras-chave: Campomanesia rhombea, anatomia da madeira, Myrtaceae. 

ABSTRACT 

[Wood anatomy of Campomanesia rhombea O. Berg (Myrtaceae)]. 

The anatomical features of the wood of Campomanesia rhombea O. Berg are presently described, based on 
materiał from Rio Grandę do Sul State - Brazil. The most important features to the species recognition 
include: heterogeneous, relatively wide rays (1-4 cells), with uniseriate margins commonly shorter than the 
central body; axial parenchyma diffuse-in-aggregates, tending to scalariform pattem; parenchyma strands 
with 2-4 cells; and pores with 70 pm width, in frequency of 17/mm^. 

Key words: Campomanesia rhombea, wood anatomy, Myrtaceae. 


INTRODUęAO 

Com cerca de 150 generos e 3600 especies, 
a familia Myrtaceae e urna das mais importan- 
tes em diversidade nos trópicos, inclusive no 
Brasil, onde sao encontradas aproximadamente 
1200 especies, todas da tribo Myrteae (Govaerts 
et al., 2008). Apesar da importancia, sao escas- 
sos os estudos sobre a anatomia de madeiras 
nativas da familia, fato que pode ser explicado, 
em parte, pelo elevado numero de especies, pela 
complexidade taxonómica do grupo, pelas di- 
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mensoes geralmente reduzidas dos troncos, fa- 
tor que desestimula a utilizaęao dos mesmos 
para fins mais nobres, bem como pelo uso tra- 
dicional de outras madeiras (Ovando et al., 
2010 ). 

Pertencente a tribo Myrteae (ou subfamflia 
Myrtoideae), o genero Campomanesia esta re- 
presentado no Rio Grandę do Sul por seis espe¬ 
cies de arvores e arbustos (Sobral, 2003), todas 
de escassa importancia sob o ponto de vista da 
utilizaęao, com exceęao de Campomanesia 
xanthocarpa, frutifera bastante conhecida. 

Campomanesia rhombea, objęto do presen¬ 
te estudo anatómico, e arvoreta de 3-8 m de al¬ 
tura, de casca exfoliante e folhas membranaceas, 
elipticas ou obovadas, de bordo ondulado e lar- 
gura geralmente inferior a 15 mm (Sobral, 
2003). 

Popularmente conhecida por guabiroba-mi- 
uda, a especie ocorre naturalmente de Minas 
Gerais ao Rio Grandę do Sul, participando, neste 
Estado, da Floresta Ombrófila Mista do Planal- 
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to e Campos de Cima da Serra, da Floresta Atlan- 
tica e, especialmente, da Floresta Estacional da 
Depressao Central (Sobral, 2003). 

O presente estudo tern por objetivo a descri- 
ęao microscópica da madeira de Campomanesia 
rhombea, com vistas a contribuir para o maior 
conhecimento estrutural das Myrtaceae nativas. 

REYISAO DE LITERATURA 

A literatura dispóe de escassas referencias 
anatómicas sobre os representantes do genero 
Campomanesia. 

Das especies nativas no Estado, constam re¬ 
ferencias sobre a anatomia da madeira de 
Campomanesia guazumifolia (Marchiori, 1998), 
Campomanesia xanthocarpa (Santos & 
Marchiori, 2009) e Campomanesia aurea 
(Marchiori & Santos, 2010). Entre as principais 
caracteristicas observadas, citam-se: poroś ex- 
clusivamente solitarios; elementos vasculares de 
comprimento medio, com placas de perfuraęao 
simples; parenąuima predominantemente 
apotraąueal difuso-em-agregados; raios hetero- 
geneos com 3 ou mais cdlulas de largura e mar- 
gens relativamente curtas; fibras com 
pontoaęoes areoladas; e ausencia de cristais. 
Salientam-se, alem disso, a baixa freąiiencia e 
o grandę diametro de poroś, bem como a baixa 
freąiiencia de raios, aspectos, todavia, nem sem- 
pre presentes. Para Campomanesia xantho- 
carpa, Rodrigues (2005) fomece urna descri- 
ęao microscópica de, mas com base em amos- 
tras de lenho juvenil, proveniente do Estado do 
Parana. 

Para o genero em estudo, Metcalfe & Chalk 
(1972) relacionam: poroś em numero de 5 - 20/ 
mm^; vasos solitarios, de diametro medio e em 
linhas obliąuas frouxas; e raios heterogeneos 
com 4-6 celulas de largura e 1 - 3 fileiras mar- 
ginais de celulas ąuadradas e eretas. 

MATERIAŁ E METODOS 

A descrięao anatómica baseou-se em urna 
amostra de madeira, coletada na Floresta Naci- 
onal (FLONA) de Sao Francisco de Paula, Rio 
Grandę do Sul. A amostra e respectivas exsicatas 


botanicas foram incorporados a Xiloteca e 
Herbario do Departamento de Ciencias Flores- 
tais da Universidade Federal de Santa Maria 
(HDCF), sob o numero 6148. 

Do materiał lenhoso foram extra(dos tres 
corpos de prova (1x2x3 cm) da parte mais ex- 
tema do lenho, próxima ao cambio, orientados 
para obtenęao de cortes nos planos transversal, 
longitudinal radial e longitudinal tangencial. 
Outro bloąuinho foi tambem retirado, com vis- 
tas a maceraęao. 

A confecęao das laminas histológicas seguiu 
a metodologia descrita em Burger & Richter 
(1991). As laminas de macerado foram obtidas 
de acordo com o metodo de Franklin, modifica- 
do (Kraus & Arduin, 1997). Os cortes 
anatómicos foram tingidos com safra-blau; o 
macerado, apenas com safranina (1 %). A mon- 
tagem das laminas permanentes foi feita com 
Entellan. 

A descrięao baseou-se nas recomendaęóes 
do lAWA Committee (1989). No caso da per- 
centagem dos tecidos, foram realizadas 600 de- 
terminaęóes ao acaso, com auxflio de contador 
de laboratório, conforme proposto por Marchiori 
(1980). A freąiiencia de poroś foi obtida de for¬ 
ma indireta, a partir de um ąuadrado de area 
conhecida superposto a fotomicrografias de se- 
ęóes transversais da madeira. 

As medięóes foram realizadas em microscó- 
pio Carl Zeiss, no Laboratório de Anatomia da 
Madeira da Universidade Federal de Santa Ma¬ 
ria. Nas caracteristicas ąuantitativas, os nume- 
ros entre parenteses eąuivalem aos valores mi- 
nimos e maximos observados; o valor ąue acom- 
panha a media 6 o desvio padrao. As foto¬ 
micrografias foram tomadas em microscópio 
Olympus CX40, eąuipado com camera digital 
Olympus Camedia c3000, no Laboratório de 
Anatomia da Madeira da Universidade Federal 
do Parana, a ąuem os autores agradecem. 

DESCRięAO ANATÓMICA 

Anóis de crescimento: distintos, delimitados 
por fma camada de fibras radialmente estreitas 
no lenho tardio, bem como pela presenęa de 


17 



zonas fibrosas no limite do anel de crescimento 
(Figura 1A,B)- 

Vasos: pouco numerosos a numerosos (17 ± 

5.2 (12 - 25) poros/mm^), ocupando 5 ± 1,4 % 
do Yolume da madeira. Porosidade difusa. Po¬ 
roś exclusivamente solitarios, circulares a ovais, 
pequenos (70 ± 15,5 (35 - 92,5) |im), de pare- 
des espessas (4,1 ± 0,77 (2,5 - 5) pm) e sem 
padrao definido de organizaęao (Figura 1A,B). 
Elementos vasculares de comprimento medio 
(392 ± 82,5 (180- 500 pm), com placas de per- 
furaęao simples, ligeiramente obliąuas (Figura 
ID), e apendices presentes, em uma ou em 
ambas as extremidades, ou entao, menos 
comumente, ausentes. Pontoaęoes intervas- 
culares altemas, circulares (5,9 ± 0,36 (5,1 - 
6,2) pm), com abertura em fenda inclusa, oma- 
mentada. Pontoaęóes raio-vasculares com 
areolas distintas, semelhantes as intervasculares, 
porem menores (2,8 ± 0,27 (2,6 - 3,1) pm) e 
restritas as margens de raios. Espessamentos 
espiralados, ausentes. Conteudo avermelhado, 
escasso. 

Parenąuima axial: muito distinto das fibras 
em corte transversal, representando 19 ± 4,8 % 
do Yolume da madeira; em arranjo apotraąueal 
difuso e, principalmente difuso-em-agregados, 
alem de paratraąueal escasso. As celulas de 
parenąuima formam linhas tangenciais ondula- 
das e mais ou menos regularmente distribuidas, 
compondo um padrao ąuase escalariforme (Fi¬ 
gura 1A,B). Series parenąuimaticas com (2) 4 
celulas, medindo 404 ± 62,8 (200 - 510) pm de 
altura (Figura 1E). 

Raios: ocupando 14 ± 2,7 % do Yolume da 
madeira, numerosos a muito numerosos (13 ± 

1.2 (10 - 14) raios/mm), com 1 - 3 (raro 4) ce¬ 
lulas de largura e tendendo a organizar-se em 
dois tamanhos distintos, deYido a escassez dos 
bisseriados (Figura lE). Raios multisseriados 
com 244 ± 41,6 (170 - 330) pm e 10 - 20, mais 
comumente 11-17 celulas de altura; heteroge- 
neos, reunem celulas procumbentes na parte 
multisseriada e (1) 2 - 5 fileiras marginais de 
celulas ąuadradas, eretas e procumbentes mais 


altas do que as do corpo central (Figura IC). As 
margens unisseriadas sao geralmente mais cur- 
tas do que o corpo central (Figura 1E,F). Os 
unisseriados medem 103 ± 44,1 (30 - 210) pm 
e 1 - 6 celulas de altura. Raios axialmente 
fusionados, escassos. Celulas radiais de pare- 
des disjuntas, presentes. Celulas euYoWentes, 
celulas perfuradas e conteudos, ausentes. 

Fibras: representando 62 ± 5,8 % do Yolume 
da madeira, com pontoaęoes areoladas e aber- 
turas cruzadas, presentes nas faces radiais e 
tangenciais da parede (Figura IF); de compri¬ 
mento medio (1140 ± 91,5 (1000 - 1380) pm), 
com 15,8 ± 1,3 (13,7 - 18,7) pm de largura e 
paredes finas a espessas (5,2 ± 0,57 (4,4 - 6,2) 
pm) (Figura IB). Fibras septadas, fibras gelati- 
nosas e espessamentos espiralados, ausentes. 
Traąueideos Yasicentricos, presentes. 

Outros caracteres: Yariantes cambiais, tubos 
laticiferos e taniniferos, canais intercelulares, 
maculas, celulas oleiferas ou mucilaginosas, 
estratificaęao e cristais, ausentes. 

ANALISE DA ESTRUTURA ANATÓMIC A 

As principais caracterfsticas anatómicas ob- 
serYadas na madeira de Campomanesia 
rhombea sao compatiYeis com as possibilidade 
estruturais referidas para a familia Myrtaceae e 
genero Campomanesia, por Record & Hess 
(1949) e Metcalfe & Chalk (1972). Entre os as- 
pectos mais importantes, destacam-se: poroś 
exclusiYamente solitarios, de diametro grandę 
e pouco freąuentes; parenąuima predominante- 
mente apotraąueal, em linhas distribuidas mais 
ou menos regularmente, lembrando o padrao 
escalariforme; sdries parenąuimaticas com 2-4 
celulas de altura; e raios relatiYamente largos 
(ate 4 celulas), de corpo multisseriado mais alto 
do ąue as margens unisseriadas, tendendo a 
organizar-se em dois tamanhos distintos. 

Embora nao exclusiYa de Campomanesia, a 
presenęa de raios relatiYamente largos (3 ou 
mais celulas) e a unica caracteristica de Yalor 
diagnóstico compartilhada pelas demais espe- 
cies do genero referidas na literatura. Metcalfe 


18 




FIGURA 1 - Fotomicrografias da madeira de Campomanesia rhombea. A - Seęao transversal, mostrando limite de anel 
de crescimento com zonas fibrosas conspicuas (AC), porosidade difusa e poroś exclusivamente solitarios, sem padrao 
definido de organizaęao. B - Mesma seęao, com maior aumento, mostrando poroś circulares e parenąuima apotraąueal, 
em linhas regularmente distribuidas, tendentes ao padrao escalariforme (seta). C - Raio heterogeneo, com celulas 
procumbentes (no corpo) e margens de celulas ąuadradas, eretas e procumbentes (seęao longitudinal radial). D - Vasos 
com placas de perfuraęao simples ligeiramente obliąuas, em seęao radial. E - Seęao longitudinal tangencial, mostrando 
raios com 1-3 celulas de largura e serie de parenąuima axial (seta). F - Mesma seęao, em maior aumento, destacando 
fibras com pontoaęoes areoladas e raio com margens unisseriadas mais curtas do que o corpo central multisseriado. 
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& Chalk (1972) tambem reconhecem como 
caracteristico de Campomanesia, a baixa fre- 
ąiiencia de poroś (<20/mm^) e a presenęa de 
vasos de diametro medio. Apesar do presente 
estudo corroborar esta generalizaęao, mesmo 
assim ela parece inadeąuada, posto que certas 
especies do genero, caso de Campomanesia 
guazumifolia (Marchiori, 1998) e Campo¬ 
manesia aurea (Marchiori & Santos, 2010), 
apresentam valores que ultrapassam os acima 
referidos. 

Para o genero Campomanesia, Metcalfe & 
Chalk (1972) referem, ainda, a presenęa de va- 
sos com distribuięao em linhas obliquas frou- 
xas, padrao distinto do observado na especie em 
estudo. Marchiori (1998) e Marchiori & Santos 
(2010), por sua vez, tambem nao mencionam 
esta tendencia de distribuięao de poroś nas ma- 
deiras do genero por eles investigadas. 

Alem destas caracteristicas, foram tambem 
observados: elementos vasculares de compri- 
mento medio; placas de perfuraęao simples; 
pontoaęóes intervasculares altemas e omamen- 
tadas; fibrotraqueideos de comprimento medio; 
presenęa de traqueideos vasicentricos; e ausen- 
cia de cristais e de espessamentos espiralados. 
Todos estes aspectos, segundo Vliet & Baas 
(1984), apresentam ampla ocorrencia em 
Myrtaceae. 

No tocante aos caracteres anatomicos dife- 
renciais para as especies nativas de 
Campomanesia, salientam-se: a frequencia e 
diametro de poroś; a presenęa ou nao de 
espessamentos espiralados; a largura de raios; 
o arranjo e a altura das series de parenquima 
axial; e o comprimento de fibras. 

Resta salientar que Campomanesia rhombea 
e, por vezes, referida na literatura botanica como 
sinonimo de Campomanesia xanthocarpa 
(Landrum, 1986). A analise comparativa da es- 
trutura anatomica das duas especies, todavia, 
nao corrobora tal posicionamento. Foram ob- 
servadas diferenęas anatómicas importantes, que 
justificam a manutenęao das mesmas como en- 
tidades taxonómicas distintas, em concordan- 


cia com a interpretaęao de Sobral (2003), feita 
com base na morfologia externa: Campo¬ 
manesia xanthocarpa apresenta raios mais lar- 
gos (1-4 (ate 5) celulas de largura) e series 
parenquimaticas mais altas (4-5 (ate 8) celulas 
de altura) do que Campomanesia rhombea, que 
tern raios com 1-3 (raro 4) celulas de largura e 
series de parenquima de ate 4 celulas. 
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